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Procedure for manufacturing composition rubber latex with high solid content 



By means of the invention-based procedure, composition rubber latex concentrated to 
contain a solid content of app. 60%, maintaining low viscosity. According to the 
invention, the latices are concentrated under application of an increased gravitation field 
by means of an emulsifying process with a surplus of emulsifying means that exceeds the 
usual optimum amount of emulsifying means. 
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(57) Durch das erf induncjsgemciBe Verfahren konnen -synthetische 
Kautschuklatices auf eihen Feststof f gehalt' von etwa 60% konzentriert 
werden, s wobei die ViskositSten riiedrig bleiben,. Erf indungsgentoB werden 
die Latices. durch Aufrahinu.ng mit- einen ttber dem ilblichen .Optimum an 
Aufrahnunittel liegenden OberschuB unter Anwendung eines erhdhten 
Gravitationsfeldes konzentriert, ' 
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Aawendunff sgebiet de r Erfindunfi 

5ie Brfindung batrifft ein Verfabren zur Eerstellung synthetiscber 
Kautschuklatices ait hohera Feststoff gehalt. ' / 

Charakteristik der bek ann t«, n technisch»n LSsuagea 
Bs ist bekannt, daB flaturlatex in groBem Umfang durch Zentr if ugie- 
ren konzeatriort vird (Brit. PS 219 635).. FU,. die. syntbetischen La- 
tices konunt ein Konzentrieren durch Zentrifugieren aic ht in Frage, 
da diesa Latices zuaeist sehr kleine *eilche aa uWsen. Syntheti- 
scho Latlces lassen sich unter anderen, durch Aufrahmen bis zu ei- 
«en Feststoff gehalt von 50 ~ 55 ^ (OS-PS 2 354 531 US-PS 2 05 8 " 
7 *« erreichende Latexkonzentration ist da- 

bei stark von der TeilcheagroBe abhangig (B. Schmidt; K.H. Helsey: 
Ind, Eng. Chem. 43, 406 (1951). 

Pie Efrzielung einer raaximalen Latexkonzentration ist von einer be- 
sti Bot en Menge A ufrah mB ,ittel bezogen auf latexnasse abhangig. Zu 
Serxnge «nd zu bohe Konzentratioaen ergeben einen ungeaUgendeb Kon- 
-ntrierungserfekt; bei bohen Aufranafcittelkonzeatrationen tritt 
auBerdem eina Verdickung des Latex ein. 
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In der DL-PS 19 887 ist boschrieben, daB die durch' Auf rahmung er~ 
reichte Latexkonzentration durch Zentrifugieren urn etva 2 % vergrc- 
Bert verden kaiui. 

Der AufrahmprozeB ist sehr zeitaufwendig, und dio erreichbare La- 
texkonzentration entspricht nicht.den Anf orderungen der Ariv;er.der, 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erf indung ist es, den Feststoff gehalt von synthetischen La 
tides auf 55 bis 65$ zu erhohen und dabei die Viskositaten niedrig 
zu balten. 

DarleRuhg.des Vesens der Erf indung 

Der Erf indung liegt dio Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Rerstel 
lungsynthetischer Xautschuklatices unter Anwendung der Aufrahmme- 
thode zu entwickeln, wobei die obigen Forderungen erfullt sein sol- 
len« 

Die Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch golost, daB die Aufrahnung 
nit oinem liber dem iiblichen Optimum an Aufrabmraittel liegenden Auf- 
rahmmittelUberschuB unter Anwendung eines erhohten Gravitationsfel- 
dos durchgefiihrt wird. 

Die synthetisbhen Kautschuklatices, die in der erf indungsgemaB en 
Weise behandelt verden, konnqn Efculsionspolymerisate von konjugier- 
ten Dienkohlenwasserstbffen, vie 1,3-Butadien, Isopren, Chloropren 
und dgl« entweder allein oder ia Gemisch miteinander und/oder im Ge 
©isch mit einer oder mehreren monoathylenischen Verbindungon, vie 
Styrol, Acrylnitril, * Methacrylsaure und dgl.* sein. 

Das erf indungsgemaBe Vprfahren ist besonders fiir Kautschuklatices 
nit Butadion-Styrol^Copolyneren geeignet. .Die Latices kSnnen in den 
Korizentrationen und .©it den TeilchengrSBen, - vie* sie beira Polymeri- 
sationsprozeB cinfallen, eingesetzt warden. 
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Als Aufrahmaittel sind Pflanzenschleime,. vie Tragant, Agar-Agar, 
Extrakte aus Irischea Moos f aus Johannisbrotkernen, Natriunalginat " 
and Pektin, Proteinlosungen, vie solche von Casein, Leim, Gelatine, 
losliche Zellulosederivate, vie Carboxyaethylzellulose und dgl, 
vasserlosliche Hocbpolymere und kplloide Tone einsetzbar* 

Technische Einrichtungen zur Erzeugung hob er Gravit at ionsf elder 
konnen erf indungsgemafi diskontinuierlich arbeitende Zentrifugen 
und bevorzug-t kontinuierlich arbeitende Separatoren sein* 

GemaO der Erf indung vird ein entmonomerisierter synthetischer Latex 
ait einem Auf rahmmitt'el,* vorzugsveise Carboxymethylz'ellulose, innig 
vormischt und anschlieBend in erhohten Gravit at ionsf eld konzentriert, 
Oder der rait .Aufrahmmittel vermischte synthetische Kautschuklatex 
vird zunSchst im Gravitationsf eld der Erde in '~daf tir Ubliohen Behai- 
tern aufgerahmt und nach Abtrennen des Serums im erh<5hten Gravita-- 
tionsfeld weiter konzentriert^ 

Der synthetische Kautschuklatex kann auch zunSchst mit einer fid- 
dle Auf rahmung optimalen Aufrahmaittelmenge im .Gravitationsf eld der* 
Erde In dafur vorgesehenen Behaltern auf gerahmf verden und nach Ab- 
trennen des Serums und einer veiteren Zugabo voii' Auf rahmmittel zum 
konzentrierten Latex im erbc5bten Gravitationsf eld veiter konzentriert 
verden, In alien Fallen vird ein synthetischer Kautscbuklatex mit ei~ 
nem Feststoff gehalt grofier als 60 £ erhalten. 

Das erf indungsgeaaBo Verf ahren veist folgende Vortoile gegeniiber dem 
herkd'cmlichen Auf rahmprozefiauf i Mit sehr geringcra Zeit auf wand vird 
ein hochkonzentrierter Latex mit niedriger Viskositat erhalten. Da- 
durch verden die Transportkosten zua Anwender vesentlich.herabgesetzt . 
Die niedrige Serunkonzentration des herkomralichen Auf rahmverf ahrens 
kann trotz des geringeren Zeitaufvandes beibebalten werden. 



Diese Effekte sind fur den. Fachmann iiberraschend, dean os war nicht 
zu ervarten, daB durch Zugabe einer Aufrahmraittelmenge, die iiber 
dor £ Ur die Aufrahmung von synthetischen Latices als optimal' anzu- 
sehenden liegt, und Erbohung des Gravitationsf eldes bei der Aufr.ah- . 
mung ein fliefifahiger Latere wit einem Foststoff gehalt von iiber 60 % 
erhalten wirdr * . . 

Die Erf indung soli nachstehend an Ausftthrungsbeispielea erlSutert 
warden. 

: Ausf iihrungsbeispiele 

Beispiel 1 } 

Fiir die folgeaden Versuche wurde ein Butadien-Styrol~Kautschuklatex, 
der. bei einer : Tenrperatur von 50° C aus "70 Teilen Butadien und 30 Tei- 
len Styrol in Gegenwart eines Mischemulgators aus 3 t 9 Teilen des Na- 
tr.iutosalzes einer Naphthal insulf onsaure und 0,9 Teilea des Saliumsai- 
zes einer FettsSure polymer isiert wurde, eingesetzt. Dor Latex hatte 
einen Feststoff gehalt von 39 % und einen mittleren Latextoilchendurch- 
messer von 100 .mm. 

In den Latex wurde a 3t7 g/1 Latex Carboxymethylzellulose in Form ei- 
ner 3t 8 #igen waBrigen Losung eingertfhrt* Der so vorbehandelte Latex 
vurde £Ur die Dauer von einer Stunde in einer Labor centrifuge einem 
erhtfhten Gr'avitatibiisf eld* ausgesetzt. Nach der anschlieBenden Abtren- 
nung des Serums wurde ein synthetischer Kautschuklatex mit einem 
Feststoflgehalt von 62,1. % erhalten, 

Beispifel Z 

Der in Beispiel L charaJcterisierte Latex wurde mit 3 g/1 Latex Carbo- 
xymethylzellulose in form einer 3t 8 #igQA w&Brigen Losung intensiv 
vermischt, Der so vor.behandelte Latex wurde in zylindrische Gef afle 
gefullt und 24 Std. dem Grayitationsf eld jder Er.de ausgesetzt, . 
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Nach Abtrennen des Serums wurde ein synthetischer Kautschuklatex 
mit eiheui Feststof f gehalt von 53,9 % erhalten. Dieser konzentrierte 
Kautschuklatex wurde anschlioBend mit weiteren 0,9 g/1 Latex Carbo- 
xymethylzellulose verrUhrt und in einer Laborzentrif uge via in Bei- 
spiel 1 behandelt. Nach Abtrennen des Serums wurde ein synthetischer 
. Kautschuklatex mit einem Feststof f gehalt- von 61,5 % erhalten, 

Beispiel 3 

Der im Beispiel 1 und 2 eingesetzte Latex wurdemit 3,7 g/1 Latex ' 
Carboxymethylzellulosa in Form einer 3,8 #igen vSBrigea Ldsung innig 
vermischt und 24 Stunden dem Gravitationsf eld der Erde ausgesetzt. 
Nach Abtrennen des Serums wurde ein synthetischer Kautschuklatex mit 
einem Feststoff gehalt von nur 48 % erhalten, Dieser konzentrierte 
Kautschuklatex wurde anschlieDend in einer Laborze*trifuge wie in 
Beispiel 1 behandelt, -Nach Abtrennen des Serums wurde- ein syntheti- 
scher Kautschuklatex mit einem Feststoff gehalt von 62?, erhalten. 

Alle Versuchsergebnisse sind in der Tabelle 1 zusammengestellt. 
Tabelle *1 
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ausgangs- 
konz. 
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